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(57)Abstract: . . , , 4.- 

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a heat-shrinkable film comprising a polyiactic acid 
polymer as a main component having an enough sealing strength of a fusion seal part, and 
exhibiting a good shrinking finish. . , ^. ■ j i 

SOLUTION- A polyiactic acid resin composition comprising 100 pts.mass polyiactic acid polymer. 
1 0-1 GO pts.mass polyester resin selected from aliphatic polyesters, aliphatic polyester 
copolymers and araliphatic polyesters and with a glass transition point Tg of <0 C, and/or 5 
1 00 pts.mass plasticizer, is used. 
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